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@ Bauelement aus einem Verbundwerkstoff mit langllcher und flachiger Ausdehnung. 



@ Das Bauelement (1) aus einem Verbundwerkstoff wie 
z.B. eine zementgebundene Spanplatte, ist an paral- 
lelen Langsseiten (2, 3) mit je einem eingelassenen Profit 
(4, 5) aus einem mechanisch widerstandsfahigerem Mate- 
rial versehen. Diese Profile sind an ihrer aus dem Bauele- 
ment ragenden Stimseile mit einer der Verbindung durch 
Stoss dienenden Profilierung versehen. Dabei kann es 
sich urn einen Spund (7) und eine Nut (6) handeln. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Bauelement aus einem 
Verbundwerkstoff mit langlicher und flachiger Aus- 
dehnung gemass dem Oberbegriff von Anspruch 1 . 
Derartige Bauelemente werden beispielsweise lur 
den Aufbau von Fussboden. Decken, Taferungen 
Oder ahnlichen Breitenverbanden eingesetzt. 

Die Verbindung erfolgt bei bekannten Bauele- 
menten dieser Gattung uber eine Nut- und Feder- 
verbindung. Das Ausfrasen komplizierterer Formen,, 
die der Stossverbindung dienen, 1st wegen der Bru- 
chigkeit des Materials und wegen der Gefahr einer 
nachtraglichen Beschadigung beim Transport und/ 
oder bei der Handhabung nicht moglich. Bereits das 
Ausfrasen gewohnlicher Nuten ist relativ schwierig 
und bei unvorsichtiger Handhabung brechen die 
Nutenschenkel aus. 

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung. ein 
Bauelement der eingangs genannten Art zu schaf* 
fen, das auch bei relativ bruchigen und sproden 
Werkstoffen eine einwandfreie und saubere Stoss- 
verbindung erlaubt. Diese Aufgabe wird erfindungs- 
gemass mit einem Bauelement gelost, das die 
Merkmale im Anspruch 1 aufweist. Durch das Ein- 
setzen eines Profils in die Langsseiten mit einer der 
Verbindung durch Stoss dienenden Profilierung kbn- 
nen die bekannten Nachteile vermieden werden. 
Auch relativ komplizierte Querschnittsformen der 
Stossverbindung lassen sich muhelos realisieren. 
Die eingelassenen Profile verstarken zudem die 
Langsseiten der Bauelemente, sodass die Gefahr 
einer Beschadigung vor dem Einbau vermieden 
wird. 

Vorzugsweise wird das Profil auf einer Seite mit 
einer Nut und auf der anderen Seite mit einem 
Spund versehen. Denkbar ware aber auch eine ein- 
fache Falzung oder gar ein stumpfer Stoss. 

Besonders gute Resultate konnen erzielt werden, 
wenn Nut und Spund im Querschnitt kreisbogenfor- 
mig ausgebildet sind. Dabei ist stets eine gute und 
formschlussige Verbindung gewahrleistet und das 
Zusammenfugen wird wesentlich erleichtert. Der 
Spund kann seitliche Schultern aufweisen, welche 
bundig mit der Stirnseite bzw. mit der Langsseite 
des Bauelements verlaufen. Die Nut kann aus der 
Stirnseite des Bauelements ragende Nutenschenkel 
aufweisen, die sich an den Schultern eines benach- 
barten Spunds abstutzen. Ein schrages Einfuhren 
und Abkippen der Bauelemente kann dabei ermog- 
licht werden, wenn die Nut unterschiedlich tiefe Nu- 
tenschenkel aufweist. 

Das Bauelement ist vorzugsweise eine zement- 
gebundene Spanplatte oder eine ebenfalls mit mi- 
neralischem Material gebundene Holzwollplatte. 
Aber auch andere Verbundwerkstoffe auf der Basis 
von Kork, Kautschuk, Holzfasern und dergleichen 
eignen sich fur die erfindungsgemasse Ausrustung. 
Die Profile konnen aus Massivholz gefertigt sein f 
das sich durch entsprechende Fraswerkzeuge leicht 
bearbeiten lasst. Aber auch Profile aus Kunststoff- 
material oder in bestimmten Fallen sogar Profile 
aus Metall sind denkbar. Die Profile sind vorzugs- 
weise in die Bauplatte eingeleimt. Auch ein Einprel- 
len Oder eine Verbindung mittels Schrauben. Na- 



geln Oder Stiffen ware denkbar. Die Erfindung be- 
trifft auch einen Breitenverband aus mehreren 
Brettern oder Bohlen aus einem Verbundwerkstoff, 
insbesondere aus zementgebundenen Spanplatten. 

5 bei dem an den aneinanderstossenden Langsseiten 
je ein Profil mit einer Nut bzw. mit einem Spund 
eingelassen ist, wobei Nut und Spund einen kreis- 
bogenformigen Querschnitt aufweisen und wobei 
die Nut Nutenschenkel von unterschiedlicher Tiefe 

10 aufweist. Dabei kann es sich beispielsweise urn ein 
Deckentafer handeln, wobei der kiirzere Nuten- 
schenkel auf der oberen, nicht sichtbaren Seite 
liegt. Der langere Nutenschenkel erstreckt sich auf 
der sichtbaren Seite uber die gesamte Breite der 

15 Stossfuge. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in den 
Zeichnungen dargestellt und wird nachstehend ge- 
nauer beschrieben. Es zeigen 

20 Fig. 1 einen Querschnitt durch ein erfindungsge- 
masses Bauelement, und 

Fig. 2 einen Teilquerschnitt durch einen im Auf- 
bau befindlichen Breitenverband mehrerer Bauele- 
mente. 

25 

Fig. 1 zeigt ein Bauelement 1 , das beispielsweise 
eine Ausdehnung von mehreren Metern Lange ha- 
ben kann. Das Bauelement besteht aus einer ze- 
mentgebundenen Spanplatte mit beispielsweise ca. 

30 45 Volumenprozent Holzspanen und ca. 35 Volu- 
menprozent mineralischen Bindemitteln. 

An den beiden Langsseiten 2 und 3 des Ele- 
ments ist in einer vorher ausgefrasten Nut je ein 
Profil 4 und 5 aus Massivholz, z.B. aus Buchenholz 

35 eingeleimt, wobei die Profile zunachst einen recht- 
eckigen Querschnitt aufweisen, also noch keine ei- 
gentliche Profilierung aufweisen. Nach dem Einlei- 
men der Profile sind die Kanten bereits gut ge- 
schiitzt und konnen nicht mehr ausbrechen. 

40 Anschliessend werden mit entsprechend geformten 
Messern bzw. Fraswerkzeugen in einem Arbeits- 
gang die gesamten Langsseiten 2 und 3 mit der 
Profilierung der Profile 4 und 5 bearbeitet. Damit 
wird insgesamt eine sehr hone Massgenauigkeit er- 

45 zielt. 

Am Profil 4 ist ein Spund 7 mit kreisbogenformi- 
gem Querschnitt angeformt, der auf beiden Seiten 
in je eine Schulter 8 auslauft. Das Profil 5 ist mit ei- 
ner Nut 6 versehen, deren Querschnitt komplemen- 

50 tar zu demjenigen des Spundes 7 verlauft. Die Nut 
6 ist durch Nutenschenkel 9 und 10 begrenzt, wel- 
che aus dem Bauelement hinausragen. Der Nuten- 
schenkel 9 ist dabei elwas langer ausgebildet, als 
der Nutenschenkel 10, wobei seine gesamte Tiefe a 

55 etwa gleich ist wie die Tiefe b des Spundes 7. 

Aus Fig. 2 ist ersichtlich, wie die beiden Bauele- 
mente 1a und 1b auf Stoss gespundet miteinander 
verbunden sind. Der Spund 7 des Elements 1b 
greift formschlussig in die U-formige Nut 6 des Bau- 

60 elements 1a. Das Element 1c wird von oben her 
gerade schrag an das Element 1b angeschlagen 
und dann in Pfeilrichtung x nach unten abgedreht. 
Der kurzere Nutenschenkel 10 erleichtert dabei das 
Eindrehen des Bauelements 1c. 

65 Der langere Nutenschenkel 9 stutzt sich jeweils 
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an der Schulter 8 des benachbarten Spundes ab, 
sodass die Stossfugen von unten her gesehen 
durchgehend abgeschlossen sind. 

Der gesamte Breitenverband 11 bildet beispiels- 
weise eine Deckenverkleidung. Aus asthetischen 5 
Grunden sind die Seitenkanten der Baueiemente 
angefast. Selbstverstandlich konnten auf ahnliche 
Weise aber auch Fussboden oder vertikale Verban- 
de wie Wandverkleidungen und dergleichen verlegt 
werden. ~ 10 

— Patentanspruche — 

1. Bauelement (1) aus einem Verbundwerkstoff 

mit langlicher und flachiger Ausdehnung, insbeson- 15 
dere Brett oder Bohle zum Herstellen eines Breiten- 
verbandes (11), dadurch gekennzeichnet, dass an 
parallelen Langsseiten (2, 3) je ein Profil (4, 5) ein- 
gelassen ist, das an seiner aus dem Bauelement 
(1) ragenden Stirnseite mit einer der Verbindung 20 
durch Stoss dienenden Profilierung versehen ist. 

2. Bauelement (1) nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Profil (4, 5) auf der einen 
Seite mit einer Nut (6) und dasjenige auf der ande- 

ren Seite mit einem Spund (7) versehen ist. 25 

3. Bauelement (1) nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass Nut (6) und Spund (7) im Quer- 
schnitt kreisbogenformig ausgebildet sind. 

4. Bauelement (1) nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Spund (7) seitliche Schul- 30 
tern (8) aufweist, welche bundig mit der Stirnseite 

des Bauelements (1) verlaufen und dass die Nut (6) 
aus der Stirnseite des Bauelements (1) ragende 
Nutschenkel (9, 10) aufweist 

5. Bauelement (1) nach Anspruch 3 oder 4, da- 35 
durch gekennzeichnet. dass die Nut (6) unter- 
schiedlich tiefe Nutschenkel (9, 10) aufweist. 

6. Bauelement (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es eine ze- 
mentgebundene Spanplatte ist. 40 

7. Bauelement (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Holz- 
wollplatte ist. 

8. Bauelement (1) nach Anspruch 6 oder 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Profile (4, 5) aus 45 
Massivholz gefertigt sind. 

9. Bauelement (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Profile (4, 
5) eingeleimt sind. 

10. Breitenverband (11) aus Brettern oder Bohien 50 
aus einem Verbundwerkstoff, insbesondere aus ze- 
mentgebundenen Spanplatten, bei dem an den an- 
einanderstossenden Stirnseiten je ein Profil (4, 5) 

mit einer Nut (6) bzw. mit einem Spund (7) einge- 
lassen ist, wobei Nut (6) und Spund (7) einen kreis- 55 
bogenformigen Querschnitt aufweisen und wobei 
die Nut (6) Nutschenkel (9, 10) von unterschiedli- 
cher Tiefe aufweist. 
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